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Opfindelsen angfir et frob&nd best&ende af efter hinanden anbragte spiringselernenter, 
og som er opbygget af mindst en baerestrimmel sarnt mindst et p& denne strimrael an- 
bragt hjaelpelag af bionedbrydeligt fleksibelt, uvaevet eller folieagtigt materiale, hvilket 
hjaelpeiag stedvis kan vzere afbrudt p& et kort stykke hen langs frab&ndet, og hvor hvert 
5 spiringselement foruden et eller flere fro indeholder en blanding af granuleret baere- 
middel, mindst et granuleret tilsaetningsstof og eventuelt hjaelpestof, hvilken blanding 
er holdt sammen til dannelse af mindst 6n kernedel i spiringsenheden, hvilket freb&nd 
eventuelt kan opskaeres i separate spiringselementer fer opvanding og/eller udplant- 
ning. 

10 

Ved "bsBremiddel" forst&s her et materiale, som omfatter mindst af stoffeme: granuleret 
ekspanderet vermiculite, perlite, zeolite, cellulosematerialer - s&som traefibre og spag- 
num - brsendt ler, stenuld eller lignende staffer, hvorved der kan opnSs en sterre eller 
mindre grad af vandledningsevne, ionbytaingsegenskaber m.v. 

15 

Ved "tilsaetningsstof 1 forstas her fcrrst og fremmest vandabsorberende materialer, s&- 
som superabsorberende materialer (absorption af U 2 0 med henblik p& at opni en fug- 
tighedsbuffer), f eks. superabsorberende polymerer (SAP). 

20 Ved "hjaelpestof 1 forst&s her et eller flere stoffer valgt blandt plantenaeringsstoffer, 
plantebeskyttelsesmidler, sSsom pesticider, herunder herbicider, insekticider, isaer sy- 
stemisk virkende insekticider, fungicider, virus og bakteriekulturer, svampekulturer, 
sfisom Trikoderma, svampesporer, mikroindkapslede svampemidler, aeg fra nytteinsek- 
ter, f.eks. rovnematoder, godningsstoffer, enzymer, animal repellants, hormoner, pH- 

25 regulerende midler, aktivt kul, lerpartikler, sporelementer, f.eks. molybdaen, traefibre 
eller -pulver, kiselgur, overfladeaktive midler og andre stoffer med gunstig indvirkning 
p& spiring og plantevaekst, hvoraf flere af stoffeme kan foreligge p& mikroindkapslet 
form. 
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Ved "bionedbrydelig" materiale forst&s her, at materialet, nir det overlades til sig selv i 
naturen, gradvis vil gi i optesning og/eller indgS i den biologiske fodekaede inden for 
en overskuelig periode. 

5 I forbindelse med hindtering af frabfind er det et problem, at baeremiddel, tilsaetnings- 
stofFer og eventuelle hjaelpestoffer kan have en tendens til at drysse ud af de enkelte 
spiringseleraenter (lommer), hvilket ikke er helt tilfredsstillende, fordi man onsker at 
holde ekstra godt styr pi indlagte pesticider; det kan f.eks. vaere Gaucho. Hertil kom- 
mer, at da frabfind m& kunne fremstiiles med meget stor hastighed (flere hundrede 

10 m/min), m& man sarge ekstra for, at de materialer, som indlaegges i spiringselementer- 
ne, bliver pi de steder, hvor de fra begyndelsen anbringes. 

Det er form&let med opfindelsen at anvise et frobSnd af den indledningsvis naevnte art, 
som sikrer en saerlig p&lidelig fastholdelse af baeremiddel, tilsaetningstoffer, eventuelt 
1 5 hjaelpestof i det enkelte spiringselement. 

Frob&ndet ifolge opfindelsen er ejendommeligt ved, at den af naevnte blanding best&en- 
de kernedel indeholder lokalt sammenklaebede bikomponentfibre af en eller flere ter- 
moplaster, som danner et sammenhaengende fibent netvaerk til sammenholdelse af blan- 
20 dingens granuler og eventuelt ogs& af et eller flere fro. Herved opnis, at baeremiddel, 
tilsaetningsstoffer (isaer pesticider) og eventuelle hjaelpestoffer vil blive holdt effektivt 
tilbage i det naevnte netvaerk, s& at tendensen til drysning minimeres. FrabSndet bliver 
herved egnet til meget hurtig fremstilling, hvorunder der kan opst& betydelige kraftpfi- 
virkninger som folge af kraftige accelerationer/decelerationer af bSndet 

25 

Ifolge opfindelsen kan den eller de termoplaster, hvoraf bikomponentfibrene best&r, 
vaere bionedbrydelige, hvorved frobfindet bliver saerligt miljavenligt. 

Desuden kan ifalge opfindelsen de netvaerket dannede bikomponentfibre vaere af den 
30 koaksiale type, hvor den ydre komponent af fiberen har lavere smeltepunkt end den in- 
dre komponent, fortrinsvis s&ledes, at den ydre komponent har et smeltepunkt pa ca. 
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110-130°C, og den indre komponent har et smeltepunkt p& ca. 160-300°C Dette har 
vist sig at give et saeriigt solidt netvaerk. 

Ifelge opfindelsen kan freet vaere indlagt i et indsnit i kernedelen, hvilket indsnit for- 
5 trinsvis har en dybde p& 25-50%, isaer 33-40%, af kernedelens tykkelse. Derved beskyt- 
tes froet godt inden i kernedelen. 

Fremdeles kan ifelge opfindelsen den enkelte bikomponentfibers ydre komponent vaere 
af polylactidsyre (PLA) med et forholdsvist lavt smeltepunkt, medens den naevnte fi- 
10 bers indre komponent kan vsere af polylactidsyre (PLA) med et forholdsvis hojt smel- 
tepunkt. Herved sikres, at netvacrket bliver saerlig solidt og bionedbrydeligt 

Ifolge opfindelsen kan den enkelte bikomponentfibers ene komponent vsere af f. eks. 
polyester (PET) eller polyethylen (PE), som har et forholdsvist lavt smeltepunkt, me- 
1 5 dens naevnte fibers anden komponent kan vaere af polypropylen (PP), som har et noget 
hjarjere smeltepunkt. Disse staffer har vist sig at vaere saerligt egnede netvaerksmateria- 
ler. 

Desuden kan ifelge opfindelsen den enkelte bikomponentfiber have en laengde pk 0,1- 
20 6,5 mm, fortrinsvis 0,2-3,5 mm, isaer 1-2 mm, og en finhed p& 1-5 Decitex, fortrinsvis 3 
Decitex. Dette har vist sig saerlig hensigtsmaessigt 

Ifolge opfindelsen kan indsnittet danne en vinkel pfi 40-65°, f. eks. 45-55°, med frebSn- 
dets laengdeakse, hvilket har vist sig saerlig hensigtsmaessigt 

25 

Endvidere kan ifolge opfindelsen indsnittet vaere i hovedsagen Z-formet. Derved bliver 
det saerlig let at indlaegge freet i kernedelen. 

Ifolge opfindelsen kan baerestrimlen vaere af bionedbrydeligt materiale, feks. papir, 
30 fortrinsvis papir med en vaegt pft 20-50, isaer 25-35 g/m 2 , og eventuelt vaere gasgen- 
nemtraengeligt. 
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lf0lge opfindelsen kan hjaelpelaget vsere gasgennemtraengeligt og f.eks. vaere af tyndt 
papir, hvilket har vist sig saerlig hensigtsmaessigt 

Fremdeles kan ifolge opfindelsen baeremidlet vaere et granuleret vermiculite, hvor un- 
5 der 2% af vermiculiten har en kornsterrelse p& op til 0,4 mm og resten en kornstorrelse 
p& 0,25-4 mm, eller Leca-agtigt materiale (Leca er et reg. varemaerke) eller fiberagtigt 
materiale, s&som sten - eller glasuldsfibre eller cellulosefibre, isaer grove cellulosefibre 
- medens tilsaetningsstoffet kan omfatte en superabsorberende polymer (SAP) i form af 
en stivelses- eller cellulose- eller acrylbaseret polymer. Det har vist sig, at frob&ndets 
1 0 kernedele virker saerlig godt i forbindelse med dette baeremiddel og tilsaetningsstof 

Ifolge opfindelsen kan baerestrimlen og/eller hjaelpelaget vaere af termoplast som po- 
lypropylen eller polylactidsyre (PLA), fortrinsvis med en vaegt pi 15-30 g/m 2 , isaer 18- 
22 g/m 2 , saerlig 20 g/m 2 - Dette har vist sig saerlig hensigtsmaessigt 

15 

Endvidere er det ifolge opfindelsen muligt, at den bikomponentfibrene indeholdende 
kernedel kan vaere fastgjort til baerestrimlen og/eller hjaelpelaget under udnyttelse af bi- 
komponentfibrenes klaebeevne og/eller brug af lim, Derved opnSs en saerlig p&lidelig 
fastgorelse af kemedelen til baerestrimlen og/eller hjaelpelaget 

20 

Fremdeles kan ifolge opfindelsen hjaelpelaget vaere et limlag, som udvendigt daekker 
kernedelen. Herved opn&s en saerlig enkel udforelsesform for frob&ndet. 

Ifolge opfindelsen kan bikomponentfibrene af polylactidsyre (PLA) udgore 4-9, isaer 7- 
25 8 vaegt % af naevnte blanding, medens den superabsorberende polymer (SAP) kan ud- 
gore 1-7 vaegt%, isaer ca, 2,5 vaegt%, og resten f.eks. er vermiculite eller traesmuld. 
Herved opnfts, at kernedelen vil fS et saerligt godt greb om SAP-granulerne. 

Desuden kan ifolge opfindelsen i hvert fald naevnte bikomponentfibrene indeholdende 
30 blanding have vaeret underkastet en kort opvarmning til ikke over ca. 125°C, feks. ved 



5 

hjaelp af ultralyd eller varm luft. Herved far den faerdige kemedel en saerlig god sam- 
menhaengskraft 

Ifelge opfindelsen kan kemedelens bikomponentfibre og eventuelt ogsa baeremiddel, 
5 tilsaetningsstof og hjaelpestof vaere blevet nedlagt pa baerestrimlen ved luftlaegning. 
Herved er kexnedelen blevet tilvejebragt pa en saerlig simpel made. 

Endvidere kan ifelge opfindelsen den enkelte bikomponentfibrene indeholdende kerne- 
del vaere fremkommet ved opvarmning af en blanding af bikomponentfibre, baeremid- 
10 del, tilsaetningsstof og hjaelpestof og efterfelgende afkoling heraf til dannelse af en 
"stang", hvorfra den enkelte kernedel sa er afskaret. Herved opnas, at frabandet bliver 
saerlig biliigt i fremstUHng. 

Ifelge opfindelsen kan freet, fhaene eller granuleme i blandingen vaere nedlagt p& baere- 
15 strimlen eller i kemedelen ved, at freet, fraene eller granulerne ved coaming er gjort 
magnetiske og tiltrukket til baerestrimlen eller kemedelen ved hjaelp af pa baerestrimlen 
eller kemedelen anbragte sma klatter eller striber af permanent-magnet-pulver, f.eks. 
strontium-barium-ferritpulver, eventuelt titaniumdioxid og ban umferrit-pul ver. Derved 
opnas en saerlig palidelig placering af freet, freene eller granuleme i frabandet 

20 

Desuden kan iffclge opfindelsen den anvendte coatning pa freet, freene eller granuleme 
omfatte stivelse, sasom tapetklister, eller polymerer samt magnetisk pulver i form af 
jernpulver, f.eks. med en komsterrelse pa 17-23 pm, isaer 20 pan, plus eventuelt in- 
sektmidler, svampemidler eller andre hjaelpestoffer. Derved opnas en sa?rlig nejagtigt 
25 placering af fre eller granuler i frabandet. 

Desuden kan ifolge opfindelsen baeremidlet vaere blevet mikroindkapslet, inden det 
blev anbragt i kemedelen. Derved bliver der holdt saerlig godt styr pa disse stoffer. 

30 Fremdeles kan ifelge opfindelsen laengden af den bikomponentfibrene indeholdende 
kernedel vaere mindre end baerestrimlens bredde, idet naevnte laengde fortrinsvis er hfljst 
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80% af na&vnte bredde. Derved opnis ekstra sikkerhed, mod at eventuelle granuler med 
pesticider ved et uheld skulle drysse ud af frab&ndet. 

Endelig kan ifelge opfindelsen bikomponentfibrene og/eller baerestrimlen og/eller 
5 hjaelpelaget vasre af stivelses- eller cellulose- eller acrylbaseret polymer. Herved opnfis 
en sserlig god bionedbrydelighed. 

Opfindelsen forklares nedenfor under henvisning til tegningen, hvor 
10 fig. 1 viser del af en udforelsesform for frobindet ifelge opfindelsen, set i perspektiv, 
fig. 2 en kernedel, set i perspektiv, 

fig. 3 en del af netvaerkets bikomponentfibre, vist forsterret, 

15 

fig. 4 en bikomponentfiber, set i perspektiv, hvor bikomponentfiberen er af den koaksi- 
ale type, 

fig. 5 en bikomponentfiber, set i perspektiv, hvor fiberens to komponenter befinder sig 
20 ved siden af hinanden, 

fig. 6 en kernedel, vist i perspektiv, hvor man saerlig tydelig ser et skrSt indsnit i kerne- 
delen, og 

25 fig, 7 en anden udfiarelsesform for frobfindet ifolge opfindelsen, hvor Iaengden af den 
enkelte kernedel er mindre end bredden af frob&ndets baerestrimmel. 

Det i fig. 1 viste frebSnd 1 bestfir af mange efter hinanden anbragte spiringselementer, 
hvoraf de ferste tre har henvisningsbetegnelsen la, lb, 1c. Som det ses, er firob&ndet 
30 opbygget af mindst en baerestrimmel 3 samt mindst et p& denne strimmel anbragt hjasl- 
pelag 5 af bionedbrydeligt, fleksibelt, uvaevet eller folieagtigt materiale. Hjaelpelaget 5 
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kan stedvis vaere afbrudt p& et kort stykke hen langs freb&ndet, hvilket dog ikke er vist. 
Baerestrimlen 3 og hjaelpelaget 5 kan stedvis eventuelt vaere fojet sammen ved hjaelp af 
tvaerg&ende limzoner; den ene ende af en sSdan er antydet ved 4. 

5 Hvert spiringselement la, lb, 1c indeholder foruden et eller flere fre 7 en blanding af 
granuleret baeremiddel, mindst et granuleret tilsaetningsstof og eventuelt hjaelpestof 
(definitionen af disse stoffer er angivet ovenfor), hvilken blanding holdes sammen til 
dannelse af en kemedel 8 i den enkelte spiringsenhed 

10 I stedetfor at frebSndet under opvanding (med henblik p§ spiring) og/eller udplantning 
er et langt bftnd, er der intet i vejen for, at ireb&ndet for opvanding og/eller udplantning 
kan opskaeres i separate spiringselementer. Kemedelen 8, som er opbygget af den 
naevnte blanding 6, indeholder som vist i fig. 2 lokalt sammenklaebede bikomponent- 
fibre af en eller flere termoplaster, som danner et sammenhaengende ibent netvaerk, 

1 5 hvilket ses saerligt tydeligt ved 8a. Netvaerket ligger omkring blandingens 6 granuler 6a 
og holder disse i en bestemt position i forhold til freet eller froene 7. Netvaerket med- 
virker ogsi til at opretholde den optimale vand-luft-balance omkring fireet (for de fleste 
frearter normalt 75% vand og 25% luft), s& at forskellige gasarter let kan n& frem til 
fraet og skadelig gas, sSsom ethylen, kan forlade froet og dets naermeste omgivelser, 

20 inden der indtraeder skadevirkning p& det spirende fi-0. 

Den eller de termoplaster, hvoraf bikomponentfibrene 8a best&r, kan vaere bionedbry- 
delige. 

25 I fig, 4 ses, hvorledes en netvaerket dannende bikomponentfiber 18 kan vaere af den 
coaksiale type, hvor den ydre komponent 18a af fiberen bar lavere smeltepunkt end fi- 
berens indre komponent 18b fortrinsvis sSledes, at den ydre komponent har et smelte- 
punkt pi 1 10-130°C, og den indre komponent har et smeltepunkt pa ca. 160-300°C 
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Vedrerende freet eller fraene 7 bemaerkes, at disse normalt ikke er indlagt i kernedelen 
8 fra begyndelsen, fordi de normalt ikke kan t&le de temperaturer, hvortil kernedelen 
m& opvarmes, for at bikomponentfibrene til at haenge sammen. 

5 Som vist i fig. 2 kan der i et indsnit 10 i kernedelen 8 vaere indlagt et eller flere fra. 
Indsnittet 10 har fortrinsvis en dybde d pfi 25-50%, isaer 33-40% af kemedelens 8 tyk- 
kelse t 

Hvad ang&r bikornponentfibrenes materialer bemaerkes, at den enkelte fibers yderkom- 
10 ponent 18a f.eks. kan vaere af polylactidsyre (PLA) med et forholdsvist lavt smelte- 
punkt, mens denne fibers indre komponent 18b kan vaere af polylactidsyre (PLA) med 
et forholdsvist hajt smeltepunkt. 

Det er ogs& muligt, at den enkelte bikomponentfiber-komponent 18a kan vaere af po- 
15 lyethylen (PE), som har et forholdsvist lavt smeltepunkt, medens fiberens anden kom- 
ponent 18b er af polypropylen (PP) eller polyester (PET), som har et noget hojere smel- 
tepunkt. 

Den enkelte bikomponentfiber kan have en laengde p& 0,1-6,5 rnm, fortrinsvis 0,2-3,5 
20 mm, isaer 1-2 mm, og en finhed p&l-5 Decitex, fortrinsvis 3 Decitex. 

Indsnittet 10 kan som vist i fig. 6 danne en vinkel v pi 40-65°, f.eks. 45-55°, med fre- 
bSndets laengdeakse A. 

25 Som vist i fig. 2 kan indsnittet 10 vara i hovedsagen Z-formet. 

Baerestrimlen 3 kan vaere af bionedbiydeligt materiale, £ eks. papir, fortrinsvis papir 
med en vaegt p& 20-50, isaer 25-35 g/m 2 , og eventuelt vaere gasgennemtraengeligt, me- 
dens hjaelpelaget 5 kan vaere gasgennemtraengeligt og £ eks. vsere af tyndt papir. 
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Hvad ang&r bseremidlet og tilsaetningsstoffet, som indg&r i kernedelen 8, kan baeremid- 
let vaere et granuleret vandabsorberende materiale, s&som vermiculite, hvor under 2% 
af vermiculiten bar en komstBrrelse p& op til 0,4 mm og resten en komstorrelse p& 
0,25-4 mm, eller Leca-agtigt materiale (Leca er et reg. varemaerke) eller fiberagtigt ma- 
5 teriale, sSsom sten- eller glasuldsfibre eller cellulosefibre, isaer grove cellulosefibre, 
medens tilsaetningsstoffet kan omfatte en superabsorberende polymer (SAP) i form af 
en stivelses- eller cellulose- eller acrylbaseret polymer. 

Baerestrimlen 3 og/eller hjaelpelaget 5 kan vaere af termoplast, s&som polypropylen eller 
10 polylactidsyre (PLA), fortrinsvis med en vaegt pa 15-30 g/m 2 , isaer 18-22 g/m 2 , saerligt 
20 g/m 2 . Kernedelen 8 kan vaere fastgjort til baerestrimlen 3 og/eller hjaelpelaget 5 un- 
der udnyttelse af bikomponentfibrenes 18 klacbeevne og/eller ved brag af lim. 

I en saerlig enkel udforelsesform for frebSndet udgeres hjaelpelaget 5 i sig selv af et 
1 5 limlag, som udvendigt daekker kernedelen 8; dette er dog ikke vist 

Hvad angfir kemedelens sammensaetning bemaerkes, at bikomponentfibrene af polylac- 
tidsyre (PLA) kan udgwe 4-9, isaer 7-8 vaegt% af naevnte blanding 6, og den superab- 
sorberende polymer (SAP) kan udgere 1-7 vaegt%, isaer 2,5 vaegt% af blandingen, mens 
20 resten f.eks. kan vaere vermiculite eller traesmuld. 

Vedrorende fremstillingen af den i frab&ndet indg&ende kernedel 8 bemaerkes, at den 
blanding 6, hvoraf den er fremstillet, og som indeholder bikomponentfibre 18, kan have 
vaeret opvarrnet til ikke over ca. 1 25°C f.eks. ved hjaelp af ultralyd eller varm luft, hvor- 
25 ved den ene komponent i bikomponentfiberen kan vaere smeltet, uden at den anden 
fiberkomponent er smeltet. 

Kemedelens 8 bikomponentfibre 18 og eventuelt ogs& baeremiddel, tilsaetningsstof og 
hjaelpestof kan vaere blevet nedlagt p& baerestrimlen ved luftlaegning, hvilket ikke er 
30 vist. 



10 

Den enkelte kernedel 8 kan vaere fremstillet ved opvannning af en blanding af bikom- 
ponentfibre 18, baeremiddel, tilsaetningsstof og hjaelpestof, hvilken blanding si er afka- 
let til dannelse af ikke-vist "stang", hvorfra den enkelte kemedel 8 si kan vaere afskiret. 
Herved kan frab&ndet fremstilles til en saerlig lav pris. 

Fneret eller freene 7 samt granulerne 6a i naevnte blanding kan vaere nedlagt p& bsre- 
strimlen 3 eller i kernedelen 8 ved, at fre 7 eller granuler 6a ved coatning er gjort mag- 
netiske og tiltrukket til baerestrimlen 3 eller kernedelen 8 ved hjaelp af p& bserestrimlen 
3 eller kernedelen 8 anbragte sm& klatter eller striber af magnetpulver i form af stronti- 
um-barium-ferrit-pulver, eventuelt titaniumdioxid og bariumferrit 

Eventuelt kan den anvendte coatning p& fre eller granuler omfatte stivelse, sisom ta- 
petklister, eller polymere saint magnetisk pulver i form af jernpulver, feks. med en 
kornsterrelse pi 17-23 jim, isaer 20 /im, plus eventuelt insektmidler, svampemidler og 
1 5 andre hjselpestoffer. 

Eventuelt er baeremidlet blevet mikroindkapslet, inden det blev anbragt i kernedelen 8. 

Som vist i fig, 7 kan laengden a af den bikomponentfibre indeholdende kernedel 8 vaere 
20 mindre end baerestrimlens 23 bredde b. Fortrinsvis er kernedelens laengde a toajst 80% 
af baerestrimlen bredde b. 

Opfindelsen kan sendres p& mange m&der, uden at der derved afviges fra dens id& Sa- 
ledes er der intet i vejen for, at der i frabSndet i stedet for en baerestrimmel 3 af PLA og 
25 et hjjelpelag 5 af PLA kan vaere tilvejebragt to baerestrimler 3, den ene feks. af PLA og 
den anden fleks. af papir, og to hjaslpelag 5, det ene feks. af PLA og det andet feks. af 
papir. 
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Ligesfc er det muligt, at bikomponentfibrene 18 og/eller baerestrimlen 3 og/eller hjaelpe- 
laget 5 kan vaere fremstillet af stivelses- eller cellulose- eller acrylbaseret polymer. 



11 

Der er intet i vejen for, at baerestrimlen 3 kan vaere af bionedbrydeligt fleksibelt, uvae- 
vet eller folieagtigt materiale. 

De naevnte magnetiske klatter og striber pa baerestrimlen eller kernedelen kan ogsa an- 
5 vendes som markarer til at markere den nojagtige position af kemedelene i forbindelse 
raed produktionen af frob&ndet. 



Modtaget PVS 
12 -* JULI 2003 

P ATENTKR A V 

L Frabfind (I) best&ende af efter hinanden anbragte spiringselementer (la, lb, 
5 lc), og som er opbygget af mindst 6n bserestrimmel (3) samt mindst et pft denne strirn- 
mel anbragt hjaelpelag (5) af bionedbrydeligt fleksibelt, uvaevet eller folieagtigt rnateri- 
ale t hvilket hjaelpelag (S) stedvis kan vaere afbrudt p& et kort stykke hen langs frab&ndet 
(1), og hvor hvert spiringselement (la, lb, lc) foruden et eller flere fra (7) indeholder 
en blanding (6) af granuleret baeremiddel, mindst et granuleret tilsaetningsstof og even- 
10 tuelt hjaelpestof, hvilken blanding (6) er holdt sammen til dannelse af mindst en kerne- 
del (8) i spiringsenheden, hvilket freb&nd eventuelt kan opskaeres i separate spirings- 
elementer fcnr opvanding og/eller udplantning, kendetegnet ved, at den af nasvnte blan- 
ding (6) bestfiende kemedel (8) indeholder lokalt sammenklaebede bikomponentfibre 
(18) af en eller flere termoplaster, som danner et sammenhaengende ibent netvasrk (8a) 
15 til sarnmenholdelse af blandingens (6) granuler (6a) og eventuelt ogs& af et eller flere 
fro (7). 

2. Proband ifolge krav 1, kendetegnet ved, at den eller de termoplaster, hvoraf 
bikomponentfibrene (18) bestSr, er bionedbrydelige. 

20 

3. FrobSnd ifelge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at de netvaerket (8a) dannende 
bikomponentfibre (18) er af den coaksiale type, hvor den ydre komponent (18a) af fibe- 
ren bar lavere smeltepunkt end fiberens indre komponent (18b), fortrinsvis siledes, at 
den ydre komponent (1 8a) har et smeltepunkt pfi ca. 1 10-130°C t og den indre kompo- 

25 nent (18b) har et smeltepunkt p& ca. 160-300°C. 

4. FrobSnd ifolge krav 1, 2 eller 3, kendetegnet ved, at fraet (7a) er indlagt i et 
indsnit (10) i kernedelen (8), hvilket indsnit (10) fortrinsvis har en dybde (d) p& 25- 
50%, isaer 33-40%, af kernedelens (8) tykkelse (t). 
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5. Fraband ifclge krav 3, kendetegnet ved, at den enkelte bikomponentfibers yd- 
re komponent (18a) er af polylactidsyre (PLA) med et forholdsvist lavt smeltepunkt, 
medens den naevnte fibers indre komponent er af polylactidsyre (PLA) med et for- 
holdsvist hajt smeltepunkt. 

5 

6. Fraband ifelge et eller flere af kravene 1-5, kendetegnet ved, at den enkelte 
bikomponentfibers (18) ene komponent (18a) er af polyethylen (PE), som har et for- 
holdsvist lavt smeltepunkt, medens naevnte fibers anden komponent (1 8b) er af po- 
lypropylen (PP) eller polyester (PET), som har et noget hejere smeltepunkt. 

10 

7. Fraband if0lge et eller flere af kravene 1-6, kendetegnet ved, at den enkelte 
bikomponentfiber (18) har en tengde pa 0,1-6,5 mm, fortrinsvis 0,2-3,5 mm, isar 1-2 
mm, og en finned pi 1-5 Decitex, fortrinsvis 3 Decitex. 

1 5 8. Fraband ifelge krav 4, kendetegnet ved, at indsnittet ( 1 0) danner en vinkel (v) 
pa 40-65°, f.eks. 45-55 °, med frabandets laengdeakse (A). 

9. Fraband ifalge et eller flere af kravene 1-8, kendetegnet ved, at indsnittet (10) 
i hovedsagen er Z-forrnet. 

20 

10. Frab&nd ifierige et eller flere af kravene 1-9, kendetegnet ved, at baerestrimlen 
(1) er af bionedbrydeligt materiale, f.eks. papir, fortrinsvis papir med en vaegt pa 20-50, 
isaer 25-35 g/m 2 , og eventuelt er gasgennemtraengeligt 

25 11. Fraband iralge et eller flere af kravene 1-10, kendetegnet ved, at hjaelpelaget 
(5) er gasgennemtraengeligt og f.eks. af tyndt papir. 

12. Fraband ifialge et eller flere af kravene 1-1 1, kendetegnet ved, at baeremidlet 
(1) er et granuleret vermiculite, hvor under 2% af vermiculiten har en komsterrelse pa 
30 op til 0,4 mm og resten en komstorrelse pa 0,25-4 mm, eller Leca-agtigt materiale (Le- 
ca er et reg. varemaerke) eller fiberagtigt materiale, sasom sten- eller glasuldsfibre eller 
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cellulosefibre, isaer grove cellulosefibre, og at tilsaetningsstoffet omfatter en superab- 
sorberende polymer (SAP) i form af stivelses- eller cellulose- eller acrylbaseret poly- 
mer. 

5 13. Frab&nd i&lge et eller flere af kravene 1-12, kendetegnet ved, at baerestrim- 
len(3) og/eller hjaetpelaget (5) er af termoplast, s&som polypropylen eller polylactidsyre 
(PLA), fortrinsvis med en vaegt p& 15-30 g/m 2 , isaer 18-22 g/m 2 , saerlig 20 g/m 2 . 

14. Frob&nd ifelge et eller flere af kravene 1-13, kendetegnet ved, at den bikom- 
10 ponentfibrene indeholdende kernedel (8) er fastgjort til baerestrimlen (3) og/eller hjael- 

pelaget (5) under udnyttelse af bikomponentfibrenes (18) klaebeevne og/eller ved brug 
af lim. 

15. Frob&nd ifelge et eller flere af kravene 1-14, kendetegnet ved, at hjeelpelaget 
1 5 (5) er et Hmlag, som ud vendigt daekker kemedelen. 

16. Frabfind ifelge et eller flere af kravene 1-15, kendetegnet ved, at bikompo- 
nentfibrene (18) af polylactidsyre (PLA) udgar 4-9, isaer 7-8 vaegt%, af naevnte blan- 
ding (6), medens den superabsorberende polymer (SAP) udgerr 1-7 vaegt%, isser 2,5 

20 vaegt% af blandingen, og resten f.eks. er vermiculite eller traesmuld. 

17. Freb&nd ifelge et eller flere af kravene 1-16, kendetegnet ved, at i hvert fald 
naevnte tokomponentfibrene (18) indeholdende blanding (6), inden den blev anbragt i 
frob&ndet, har vaeret underkastet en kort opvarmning til ikke over ca. 125°, f.eks. ved 

25 hjaelp af ultralyd eller varm luft. 

18. Frebfind ifiadge et eller flere af kravene 1-17, kendetegnet ved, at kernedelens 
bikomponentfibre (18) og eventuelt ogs& baeremiddel, tilsaetningsstof og eventuelt 
hjaelpestof er blevet anbragt pi baerestrimlen (3) ved luftlaegning. 
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19- Frab&nd ifolge et eller flere af kravene 1-17, kendetegnet ved, at den enkelte 
kernedel er fremkomrnet ved opvarmning af en blanding af bikomponentfibre, bsere- 
middel, tilsaetningsstof og eventuelt hjaelpestof og efterfolgende afkoling heraf til dan- 
nelse af en H stang'\ hvorfra den enkelte kemedel (8) sS er blevet afskaret. 

5 

20. FrebSnd ifolge et eller flere af kravene 1-19, kendetegnet ved, at freet, froene 
(7) eller granulerne i den naevnte blanding er nedlagt pa baerestrimlen (3) eller i kerne- 
delen (8) ved, at froet, froene eller granulerne ved coatning er blevet gjort magnetiske 
og tiltrukket til baerestrimlen (3) eller kernedelen (8) ved hjaelp af pa baerebSndet (3) el- 

10 ler kernedelen (8) anbragte sm& klatter eller striber af permanent-magnet-pulver, f.eks. 
i form af strontium-barium-fenitpulver eller eventuelt titaniumdioxid og bariumferrit. 

21. Frabitad ifolge krav 20, kendetegnet ved, at den anvendte coatning pi freet, 
freene eller granulerne omfatter stivelse, s5som tapetklister, eller polymerer samt mag- 

15 netisk pulver i form af jernpulver, f.eks. med en kornsterrelse pa 17-23 pm, isaer 20 
Urn, plus eventuelt insektmidler, svampemidler eller andre hjaelpestofFer. 

22. Fremgangsmade ifolge et eller flere af kravene 1-20, kendetegnet ved, at bae- 
remidlet er blevet mikroindkapslet, inden det blev anbragt i kernedelen (8). 

20 

23. Fraband ifelge et eller flere af kravene 1-22, kendetegnet ved, at laengden (a) 
af den bikomponentfiber (18) indeholdende kemedel (8) er mindre end baerestrimlens 
(3) bredde (b) f idet naevnte laengde (a) fortrinsvis er hajst 80% af naevnte bredde (b). 

25 24. Freband ifelge et eller flere af kravene 1-23, kendetegnet ved, at bikompo- 
nentfibrene 18 og/eller baerestrimlen (3) og/eller hjaelpelaget (5) er af stivelses- eller 
cellulose- eller acrylbaseret polymer. 

for Bentle Products AG 
30 Chas. Hude A/S 
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Frab&nd best&ende af efter hinanden anbraete spirineselementer. 
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SAMMENDRAG 

5 

Et freb&nd (1) bestaende af efter hinanden anbragte spiringselementer (la, lb, lc). Det 
er opbygget af mindst en baerestrimmel (3) samt mindst et herpi anbragt hjaelpelag (5) 
af bionedbrydeligt, fleksibelt, uvaevet eller folieagtigt materiale. Hjaelpelaget (5) kan 
stedvis vaere afbrudt pa et kort stykke hen langs frebandet (1). Hvert spiringselement 

10 (la, lb, lc) indeholder foruden et eller flere fro (7), en blanding (6) af granuleret bae- 
remiddel, mindst et granuleret tilsaetningsstof og eventuelt hjaelpestof. Denne blanding 
(6) er holdt sammen til dannelse af mindst en kernedel (8) i spiringsenheden. Kernede- 
len (8) indeholder lokalt sammenklaebede bikomponentfibre (18) af en eller flere ter- 
moplaster, som danner et sammenhaengende fibent netvaerk (8a) til sammenholdelse af 

15 blandingens (6) granuler (6a) og eventuelt ogsa af et eller flere fro (7). Derved opnas pa 
en meget enkel made en saerlig palidelig fastholdelse af baeremiddel, tilsaetningsstof og 
eventuelt hjaelpestof. 



Fig. 1. 
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